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Abstract- 



ive invention concerns a thermomoldable carpet having a 100 % recyclable 
insulator made of a single polymer laminated onto a secondary substrate by 

mfnT 0 ^ 00 baSed ? n mfrared units " Recycled low-denier-per-filament fiberi 
made of the same polymer or resin as that of the surface or primary base of the 
carpet are used as means for mechanical backing. Said fibers must not 

Shf^ S ?n a l y a h ^ Ve H a ^ d, ? eren ! T olecu,ar we, '9 ht or a fusion pdn? The 

fibers form a bonded-pile or fabnc and are applied by simple superimposition and 

tted when the threads are inserted during the tufting process of the carpet The 

fibers may also form a non-woven. Secondary lamina layers and the same 

polymer or resin used for the other elements already applied to the carpet a 

re laminated onto the non-woven, one of said layers being a foam insulator All 
S!UE°!l e, 2f s »! ve °rf n common denominator, namely the thermoplastic resin, 
which makes them 100 % recyclable. No other method such as precipitation or 
the like is needed for the selection of the polymers. In order to manufacture a 
recyclable thermomoldable carpet, the front and rear sides of the carpet are 
protected during the manufacturing process by performing wetting and by 
applying a cooling process using sprinklers and tools with water re-circulation 
and chambers in which cold air is applied. 
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^1"°° TOR PR0DUCING 100 * RECYCLABLE CARPETS FROM A SINGLE RESIN OR POLYMER HAVING 
BACKING AND SECONDARY LAMINATION BY THERMOFUSING LAMINAE MADE OF THE SA^KLySwT^R 
wrinOUT FOAM INSULATOR AND THERMOMOLDED IN A SINGLE OPERATION AND PRODUCT^SC^D^ 



nn^ck^^^^ PARA ^ PRODUCQON DE ALFOMBRAS MOLDEABLES, 100 % REQCLABLES, PRO 
™ A ^ ^JNA 0 POUMERO CON ANCLAJE Y LAMINAdON SECUNDARIA POR TERMOFUSION 
Sa^^SS M OB TOUMERO ° ^ A1SLAmE ESPUMADO « TERMOMOLDEADAS EN UNA SOLA OPE- 



(57) Abstract: The invention concerns a tnermomoldable carpet having a 100 % recyclable insulator made of a single polymer 
laminated onto a secondary substrate by thermovision based on infrared units. Recycled lownkmer-per-n^ament fibers made of the 
same polymer or resin as that of the surfece or primary base of the carp* are Said fibers 

must not necessarily have a different molecular weight or a different fusion point Toe fibers form a bonded-pile or fabric and are 
apphed by simple superimposition and tied when the threads are inserted during the tufting process of the carpet, The fibers may 
^ also form a non-woven. Secondary lamina layers and the same polymer or resin used for the other elements already apphed to the 
= caipet are laminated onto the non- woven, one of said layers being a foam insulator. All components have one common denominator, 
namdy the thermoplastic resin, which makes them 100 % recyclable, No other method such as precipitation or the like is needed 
for me selection of the polymers. In order to manufacture a recyclable thermomoldaWe carpet, the front and rear sides of the carpet 
are protected during toe manufacuiring process by performing wetting and by applying a cooling process using sprinklers and tools 
^ with water recirculation and chambers in which cold air is applied. 

< 

(57) Resameo: Se describe y rtivindica un producto alfombra tennomoldeable con aislante 100 % readable de un solo polfrnero 
rj| laminado a un sustrato secundario por medio de termofosidn a base de unidades infrarrojas utilizando come vehXculo de anclaje 

mecinico fibres de bajo denier por filamento recicladas compuestas del mismo poumero o resina del que esta* compuesta la cam y 
I/} base primaria de la alfombra y sin que estos tengan que ser de un diferente peso molecular o diferente punto de fusidn, en forma de 
^ napa o pano, ap l i cv a r i a s por simple sobreposirion y amarradas al incsertarse Ios hilos en el proceso de tejido tufting de la alfombra, o 
""^ bien en producto no tejido, laminandose a esta unas capas secundarias de lamina una de ellas aislan te espumado a la vex del mismo 
^ polunero o resina de que estan compuestos los otros elementos ya integrados de la alfombra, todos los componentes de la misma 

tienen un comun denominador de resina termoplastica que ios hace 100 % reciclables sin necesidad de la intervencion de algun 
W otro procedimiento de seleccidn de pohmeros como el de precipitacidn u otros procesos. Para la obtencidn del producto alfombra 
^ tennomoldeable readable la cara y reverso de la misma dentro de su proceso productivo se protegen rnediante humidificaddn. y 
^ enfriamiento a base de aspersores. y herramentales con recirculacidn de agua ast como camaras de aplicacion de aire frfo. 
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PRoSS n, S D c EABLES ' 100% RECICLABLES, 
InCLaS v E V^1° LA RESINA ° POLIMERO CON 
TErT^IwX nr^ ? ^ SECUNDARIA POR 

llTc ^SIN I ?Lir A P c ,NAS DEL MISMO POLIMERO 
EN UNA In, a lot £™ ESPUMA I>0, TERMOMOLDEADAS 
EN UNA SOLA OPERACION Y PRODUCTO OBTENIDO 



1. OBJETO DE LA INVENCION 

* 

EI objeto de esta invencion, es proporcionar un producto denominado 
alfombra moldeable, 100% reciclable construida de una misma resina o 
pobmero en todas las partes que lo integran y su procedimiento de produccion 
en cuyo anclaje de sus hilos no requiera latex u otro poiimero y que al 
lammarse a un perfil termoplastico y este a su vez a otro termoplastico 
a.slante espumado integrandose ambos sin la utilization de vehiculos adhesivo 
en su procedimiento de lamination y elaboration, moldeandose al mismo 
tiempo de laminarse. 

Una de las ventajas que presenta la alfombra moldeable 100% 
reciclable constmido de una misma resina o poiimero en todas las partes que 
lo integran y su procedimiento de produccion con base secundaria laminada 
por el procedimiento de la presente invencion, es que por estar unidos la 
alfombra y la base secundaria por medio de la fusion de los materiales de 
una misma resina (polipropileno o poliester ) sin la intervention de otras 
resinas o elementos extranos que contaminen el producto final para efectos 
de reciciado. o que hagan dificil y costoso el mismo por la presentia de otros 
polimeros dentro del proceso de production initial, tiene por resultado de este 
producto la primer alfombra automotriz termomoldeable 100% reciclable del 
mercado. 
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Otra ventaja que ofrece la alfombra moldeable 100% readable 
construido de una misma resina o polimero en todas las partes que lo integran 
y su procedimiento de production con lamination a una base secundaria por 
medio de fusion de fibras recicladas previamente insertadas, es que es un 
producto reciciabie y ecologico, debido a que en el mismo desde su inicio esta 
utilizando productos ya de por si reciclados o destinados al reciclaje como lo 
son las fibras insertadas 

Una ventaja mas de la alfombra termomoldeable 100% reciciabie 
construida de una misma resina o polimero en todas las partes que lo integran 
y su procedimiento de production es que su aislante por ser espumado de una 
resina similar a las otras partes que ia integran permite la reduction de costos 
radicalmente en el uso de la alfombra ya que los pesos del producto se aligeran 
en un gran porcentaje comparativamente con los proceso actuales por lo tanto 
los automoviles que utilicen el producto obtenido con el procedimiento de esta 
patente redutiran el peso de la alfombra y por ende del auto en el que esta se 
instale y esto tendra por consecuencia la menor utUizacion de combustible 
para el desplazamiento del auto trayendo el beneficio de menores emisiones 
contaminantes a la atmosfera cosa que no sucede con los metodos 
conventional actuales de production de alfombras automotrices 
termomoldeables. 

Otra ventaja mas que presenta la alfombra termomoldeable 100% 
reciciabie construido de una misma resina o polimero en todas las partes que 
lo integran y su procedimiento de production es que en el caso de ser 
automotriz al ser este mismo de polipropileno como en la actualidad son la 
mayoria de partes que integran el interior y exterior de los vehiculos 
automotrices modernos permite que los tapetes scan reciclados como parte 
del vehiculo sin tener necesidad de un procedimiento diferente para su 
reciclado, teniendo la ventaja de que estos son 100% reticlables como 
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cualquiera de sus partes externas de resina olefinicas o de polipropileno 
Aplica el mismo principio con el poliester en Europa 

Una ventaja mas de la alfombra termomoldeable 100% readable 
construida de una misma resina o polimero en todas las partes que lo integran 
y su procedimiento de produccion es que su aisiante por ser espumado de una 
resina similar a las otras partes que la integran permite la reduction de costos 
radicalmente tanto en las maquinas del proceso de terminado de la alfombra 
como en las maquinas de termomoldeo ya que la operacion se realiza en una 
sola exposition y no en dos como en los metodos convencionales actuates. 

Una ventaja mas de la alfombra termomoldeable 100% readable 
construida de una misma resina o polimero en todas las partes que lo integran 
y su procedimiento de production es que por ser las fibres sobrepuesta, la base 
o sustrato primario, estas sirven para sujetar y amarrar las fibres intermedin 
de los hilos, los hilos que conforman la care de la alfombra del mismo y el 
recubrimiento secundario ya sea con presencia textil de polipropileno o sea un 
perfil de los conoddos como TPO ( Thermo Plastic Olefin ) olefinico 
termoplastico con o sin espumation, todos eUos del mismo tipo de resina o 
bien todos de resina poliester, estos juntos pueden reprocesarse bajo un mismo 
procedimiento sin utilization de elementos quimicos que las dispersen o 
procedimientos que predpiten los productos a altos costos de operacion en su 
reproceso, esta ventaja es que para el reciclado solo demanda la molienda de 
la alfombra y su peletization ya que cada uno de los productos elementos 
integrantes del mismo, pueden ser directamente reciclados sin procesos 
adicionales por ser el mismo polimero.. 

Abundando mas una ventaja del procedimiento de !a presente 
invention esta en la no utUizacion de adhesivos en la fijacion de los hilos del 
textil o cara de la alfombra a su sustrato primario o base ya sea tejido, tejido 
tufting o tejido no tejido, esto se hace mediante la utilization de radiadores 
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infrarrojos que permiten la termofusion en areas determinadas del textil que 
permitira el sujetamiento de sus fibras a su sutrato o base primaria lo que 
permite la eficientizacion de espacios ya que normalmente los homos para el 
secado del latex o adhesivos son de enormes dimensiones puesto que tienen 
que evaporar grandes voliimenes de agua o solventes a muy rapidas 
velocidades, el tipo de homo de radiation infrarroja utilizado en el 
procedimiento de la presente invencion, es de menores dimensiones y de 
mayor eficiencia que los homos convencionales utilizando espacios muy 
reducidos y no genera contamination 

Otra ventaja mas de la alfombra termomoldeable 100% readable 
construido de una misma resina o polimero en todas las partes que lo integran 
y su procedimiento de produccion con base secundaria fusionada y laminada 
sin la utilization de latex o adhesivos utilizando fibras recicladas insertadas 
de polipropileno o de poliester como agente de laminacidn por Thermo 
fusion de las mismas, es que el proceso de termofusibn es muy competitive 
en costos tanto de energia como de materia prima utilizada esto porque que 
las fibras thermofusionadas son de origen reciclado en si y su costo es bajo 
siendo sus ventajas financieras y ecologicas muy altas. 

Otro objeto de la invencion, es proporcionar a alfombra 
termomoldeable 100% readable construida de una misma resina o polimero 
en todas las partes que lo integran y su procedimiento de produccion de la 

* 

presente invencion un sentido de impermeabilidad puesto que al momento de 
fusionarse las fibras entre si y al ser laminadas producen una pelicula que 
servira de barrera que en lo futuro impedira que los Iiquidos que normalmente 
en el uso cotidiano de las alfombras caen sobre la misma, auxilia a que no 
penetren de igual manera no presentara delaminaciones de su base rigida por 
no tener en ninguna de sus partes componente adhesivo alguno que se 
descomponga por el contacto con el 
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agua ademas en el caso de ser de polipropileno o poliester un material 
completamente inerte esto lo convierte en un producto que no crea hongo. 

Otra ventaja mas en la alfombra termomoldeable 100% reciclable 
construida de una misma resina o polimero en todas las partes que lo integran 
y su procedimiento de produccion es el material reciclado Fibras que se 
utilizan como fibras de fusion integradas a la alfombra al ser esta tejida, es 
que estas fibras al fusionarse y por ser del mismo polimero que las fibras que 
componen el hilo y las fibras que componen la base primaria y la base 
secundaria que se le lamina estas al laminarse por la presion dado frio 
herramental de presion y termo moldeado y al encontrarse en punto de fusion 
hacen el anclaje mecanico de las fibras que integran el hilo de la cara de la 
alfombra no permitiendo que este en lo future se suelte por el proceso de 
abrasion normal que la alfombra recibe en su cara o superficie expuesta 
termino que en la tecnica de produccion de la alfombra se le llama ei sellado 
del nudo insertado en el caso tufting y en el caso de otros procedimiento 
sellado de las fibras esto se realiza a muy bajo costo por ser las fibras de 
material ya de por si reciclado 

Una ventaja mas que ofrece el proceso y producto de la presente 
invencion es que en su procedimiento de manufacture no se requiere de 
ningun otro proceso de terminado textil, ya que del tejido se corta un lienzo y 
se procesa bajo el sistema de la presente invencion, ahorrando tiempo, dinero 
y esfuerzo asi como inversion en espacios e infraestructura esto debido a que 
dentro del proceso de esta invencion se utiliza un radiador de calor que 
fusiona la cara posterior de la alfombra dejandola terminada para solo cortar 
sus rebordes y empacarse para suventas einstalacion 

Otra ventaja que ofrece el procedimiento de la presente invencion es 
que no se requiere de usar como vehkulo de fusion fibras de menor punto de 
fusion que las convencionales o bien de otros poli'meros, sino que con las 
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fibras conventional del mismo polimero o resina de los otros materiales 
integrantes de los insumos que componen la alfombra y debido a la protection 
que se le da tanto a la cara del producto como a el sustrato del tejido se logra 
este objetivo de uso de fibras con el mismo punto termico de fusion. 
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AiNTECEDENTES DE LA INVENCION 



La presente invention esta reiacionada con el campo de la industria de 
la alfombra termomoldeable automotriz y se refiere a la fabrication de 
alfombra mediante el procedimiento de insertion de hilos en llamado en la 
industria tufting y los denominados punzonados ademas de la extrusion 
directa sobre un perfil piano de polipropileno en el cual caen hilos extruidos de 
resina polipropileno o poliester 

Aunque la presente invention esta particularmente dirigida a las 
alfombras automotrices o marinos, es obvio que la presente invention podra 
ser aplicada en todo tipo de proceso textil y manufectura de alfombra en el 
cual se requiera fusion de las fibras o bien la lamination de un producto 
reciclable sin la presencia de otros polimeros en su constroccidn. 

Es bien conotido que alfombras termomoldeables para piso 
representan un grave problema ecologico para reciclamiento 



TECNICA PREVIA 

Anteriormente en terminos generales, las alfombras termomoldeables, 
no presentan una caracteristica de sellado o anclaje de hilos insertados a su 
base primaria por un proceso de termofusion sino la aplicacion de 
recubrimientos de resinas pulverizadas o peliculas plasticas y por lo tanto T 
para la obtencion del anclaje de sus hilos a la base primaria se debe de usar 
latex de estireno Butadieno o bien resinas de polietileno o de PVC Cloruro de 
polivinilo o de EVA Acetatos de Ethil Vinilo, aplicadas por proceso de 
extrusion directa, o espolvoreadas en el reverse del producto, o bien por medio 
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de fusion de capas textiles de diferentes polimeros con diferente punto 
termico de fusion previamente insertadas en el producto principal y en su base 
secundarias. Para la aplicacion del procedimiento y el logro de producto 
reivindicado no se utiliza ninguno de los sistemas conocidos hasta la fecha hi 
extrusion ni de espolvoreo de resinas ni de insertion de capas textiles de 
diferentes polimeros p diferentes puntos termicos de fusion 
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DESCRIPCION DE LA INVENCION 

La invention consiste en el desarrollo de un procedimiento para la 
creation de una alfombra termomoldeanble con su aislante integrado 100% 
reciclable elaborada en todos sus componentes de un solo polimero esto es las 
fibras, los substratos primarios y la base espumada o aislante , asi como el 
producto obtenido denominado alfombra automotriz termomoldada con 
aislante integrado 100% reciclable elaborado de un solo polimero. El 
procedimiento y el producto obtenido del mismo consisten en los siguientes 
pasos y rundamentos. 

Por la insercion de una napa de fibras de muy bajo denier entre el 
sustrato primario de un tejido tufting y los hilos que se tejen a fin de crear lo 
que sera ei vehicuio de sujecion mecanica de los hilos insertados entre esta 
napa y la base o sustrato primario, la insercion de una napa de fibras 
oliefinicas de muy bajo denier por filamento (DPF) produce un cambio de 
densidades que impide el flujo de las temperaturas de fusion dentro del 
producto base primaria de la . alfombra lo que permite que las laminas 
oliefinicas aplicadas en la parte posterior de la misma y expuestas a la accion 
de rayos infrarrojos de alta y baja onda sean llevadas hasta su punto de 
fusion sin afectar la estabilidad dimensional del sustrato primario de la 
alfombra ni las fibras de la cara de la misma. Al ser expuestas y llegar a su 
punto de fusidn, tienen un tiempo de microsegundos para antes de afectar el 
sustrato, fundir parte de la superficie de la napa de minifibras de bajo DPF 
en el momento de transformation de las placas de solido a fusion o 
derretimiento esta va siendo gradual debido a que las placas estan separadas 
y expuestas individualmente y su fusion va de exterior a interior placa por 
placa lo que permite tener las dos primeras placas completamente derretidas 
y la tercera o subsecuentes se encuentran en menor grado de fusion lo que da 
tiempo de retirar las aplicaciones de infrarrojas y la energia concentrada 
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sigue trabajando hasta lograr fijsionar las ultimas placas , debido a las 
distancias uniformes logradas entre las placas de material oliefinico y las 
producidas por el exceso de micro fibras de bajo denier se genera un espacio 
de muy baja densidad de materia y esto impide que la energia penetre hasta 
la base primaria o substrato que da la estabilidad dimensional de la alfombra . 

Con fandamento en lo anterior y una vez fundidas completamente la 
primera lamina de material olefinico al retirarse la exposition de los rayos 
infrarrojos y quedar atrapada la energia esta sigue fundiendo la capa 
subsecuente y en ese intervalo da tiempo para en operation dual de insertar 
una capa mas de polimero espumado que sera el aislante de la alfombra y a la 
vez bajar el herramental de presion y moldeo o dado frio macho a fin de que 
este a una presion superior a las 150 PSI actiie presionando y coaccionando 
el desplazamiento de la masa fundida de las capas primarias , impulsando su 
contacto con la napa de fibras de bajo denier y estas por tener bajo denier son 
sujetas a una fusion inmediata al absorber la energia calorifica de la masa en 
fusion esto simultaneamente atrapa a las fibras de superior denier de los 
hilos de la alfombra haciendo un sellado inmediato de los mismo lo que se 
conoce como sellado del nudo, esta action se controla mediante el tiempo de 
exposicion de los rayos infrarrojos y la cantidad de energia calorifica 
desplazada en las capas de material oliefinico al mismo tiempo esta action es 
controlada por el action soldificadora de termoplastico oliefinico 
proveniente de el enfriamiento que emite el polimero espumado y el 
herramental fno, quien detiene la action de fusion de las placas y de las 
fibras tanto de la napa como de las partes integrantes de la alfombra de por si 
ya protegida en sus hilos y base primaria o fibras solamente en caso de 
alfombras de origen punzonado o no tejido al choque de temperatures las 
placas oiiefinicas o de poliester se solidifican de nuevo tomando las formas 
que en su cara tiene el herramental fno y presion hembra macho, la action de 
fusion se termina e inicia la action de endurecimiento por el choque de 
temperaturas como ya lo dijimos. Al enfriarse el termoplastico por su 
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naturaleza rnisma de ser termomoldeable toma las formas de los altos y bajos 
relieves del herramental segun el modelo del piso del vehiculo al cual esta 
destinada. 



En virtud de la exposition de toda la masa de la alfombra 
termomoldeable de una sola resina 1 00% de diferentes presentaciones de 
material uno que conforma la cara del product© y es con presencia de 
abuyonada alfombra otro que conforma el sustrato de la alfombra y en el caso 
de alfombra tejida tiene presencia de un sustrato a base de tiras tejidas de 
polipropieleno u oliefinicas o de poliester segun el caso pero con e! comun 
denominador de que si son oliefinicas todas sus partes seran oliefinicas o si 
son de poliester todas sus partes seran de poliester, otra presentation una 
napas superpuesta entre los hilos insertados siendo esta napa producida con 
fibras recicladas de bajo denier y por ultimo la presentation en laminas, las 
laminas de material polimerico 100% de bajo grosor toda esta masa en 
conjunto, esta como ya lo dijimos expuesta a la action de los rayos infrarrojos 
para lograr la fusion de parte de la misma sin dafiar o alterar las otras partes 
en diferentes presentaciones, para lograr lo anterior se utiliza un difusor de 
energia en la superfitie de la alfombra este difusor de energia es agua simple 
que absorbe la energia calorifica infrarroja sobrante del proceso y permite que 
el producto cara tejida del tapete acepte la alta presion superior a las 150 PS1 
del dado herramientas sin sufrir colapsacion alguna o tomar formas o 
alteraciones en su presencia textura o imagery siendo la unica variacidn que 
sufre la voluminizacion de la cara textil la alfombra que al aplicarle el agua 
y la energia calorifica sobrante del proceso, el agua al descomponerse por la 
energia desarrolla un vapor que viene a voluminizar el textil dando una 
apariencia muy benefica al producto final. EI agua por su naturaleza misma 
forma vapor a los 100° grades centigrados y protege al textil olefinico que 
tiene su punto de fusion y de termofijado textil arriba de los 130° grades 
centigrados el agua no deja residuales al evaporase por completo ni causa 
manchas en el textil abuyonado olefinico de la cara del producto. Si el caso 
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asi lo requiere se puede aplicar al mismo tiempo de agua una substantia 
repelente a manchas y polvo que ayude ai valor agregado y uso del product©. 

r 

Los detalles caracteristicos de la invention se muestfan 
ciaramente en la siguiente description y en los dibujos que se acompanan, asi 

como una ilustracion de aquella y sirviendo los mismos signos de referencia 
para indicar las partes de las figuras mostradas. 



LA FIGURA 1 es un corte de la alfombra termomoldeable 100% 
reciclable ya laminado a un sustrato secundario del mismo tipo de resina o 
polimero mostrando el producto terminado 

LA FIGURA 2, es un corte transversal de la alfombra termomoldeable 
1 00% reciclable mostrando las partes que la integran 

LA FIGURA 3, es un corte transversal de la alfombra termomoldeable 
100% reciclable mostrando las partes que la integran antes de ser expuestas a 
la action de termofiision y lamination de su sustrato secundario en capas del 
mismo tipo de resina o polimero 

LA FIGURA 4, es un esquema del procedimiento para la insertion de 
la multicitada napa de fibras de bajo denier entre el sustrato primario y los 
hilos insertados de un tejido tufting o bien entre el sustrato de tejido no tejido 

* 

insertado con la napa 

LA FIGURA 5, es una representation del procedimiento para la 
aplicacion de agente difusor de energia y protector de la cara textil de la 
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alfombra termomoldeable 100% readable en donde se denota como el rollo 
de textil ya preparado se corta en lienzos de las dimensiones necesarias y se 
voltea para ser expuesto a la aspersion del humectador o humectadores 
repelentes 

LA FIGURA 6 describe el procedimiento para la termofusion, parcial 
controlada y modulada de las partes que integran la alfombra termomoldeable 
100% readable objeto de la presente invention. 

LA FIGURA 7 describe el procedimiento para la termofusion, parcial 
controlada y modulada de las partes que integran la alfombra termomoldeable 
100% recidable objeto de la presente invention y la insertion en el proceso de 
la lamina espumada de aislamiento y moldeo 

LA FIGURA 8 describe el procedimiento para la lamination, el sello 
o andaje de las fibras e hilos, el termomoldeo, la voluminizacion y la 
termination cosmetica del producto en una misma operation quedando este 
listo para d corte y empaque 

Con referencia a la FIGURA I, en ella el numero 1 se refiere en si la 
alfombra termomoldeable 100% recidable de un solo polimero este bien 

» * 

puede ser oiiefinico o de poliester ambos polimeros son susceptibles de ser 
utilizados en e! procedimiento reclamado y ser sujetos de integrar las materias 
primas que componen el producto ya que con cualquiera de ellos se pueden 
producir fibras, hilos, napas y laminas con o sin espumar obviamente se 
utilizan en forma individual sin mezclarse pues se perderia el objetivo o 
100% oiiefinico o 100% poliester obteniendo el producto alfombra 100% 
recidable de un solo polimero siendo este mostrado complete I con su 
reverso hacia arriba y su anverso o parte textil de alfombra 2 hacia abajo y el 
aislamiento 8 o espuma moldeable de su reverse. 
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En relation a la Figura 2, es un corte en el cual podemos observar 
todas las partes que componen el producto como lo son los hilos que 
conforman la cara abuyonada de la alfombra 2 la base que da estabilidad 
dimencional a la alfombra dentro del proceso de production 3 y es en donde 
se tejen los hilos , al momento que se tejen se inserta la napa o pano de fibras 
no tejidas 4 que sera parte importante en el proceso de fusion y lamination de 
las laminas de resina 7 y a la vez la a espuma aislante del mismo polimero o 
resina basica 8 todos estos insumos en el ordenen el cual se presentan se 
funden moduiada y controladamente en el proceso de esta invention para en 
una sola operation dar creation, forma y cuerpo a una alfombra moldeada 
100% reciclable compuesta de estos elementos de un solo polimero. 

En relation a la Figura 3 se muestra las capas 10 sujetas a fusion en 
la primera etapa del proceso y que componen la alfombra termomoldeable 
1 00% reciclable objeto de esta invention iniciando por la base primaria o 
substrato 3 al cual se le agregan por sobre position sencilla una napa o capa 4 
de fibras no tejidas de bajo denier por filamento para ser esta napa insertada o 
sujetada por la action de la agujas que insertan el pelo abuyonado 2 de la 
superficie textil de! producto a todo este producto procesado en su fcse initial 
se le llamara producto textil insertado preparado 5 por tener ya los elementos 
listos para recibir los humedecedores y las capas o laminas de material 
oliefinico 6 y 7 una vez juntos todos estos elementos forman el producto 
fundible por estar preparado para fundir, anclar moldear y laminar en una 
sola operation. 

« 

Con referenda a la FIGURA 4, en ella se describe ei proceso de 
insertion de la napa 4 al sustrato primario 3 mediante las agujas 
salvaguardando el pelo del textil 2 y formando en el acto el producto textil 
insertado preparado 5 para luego en el mismo proceso embobinarlo en rollos 9 
para su manejo y transportation. Este mismo proceso se utiliza cuando se 
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obtiene una lamination sobre un producto punzonado solo que en lugar de las 
fibras recicladas sean insertadas en el sustrato.o base primaria como en un 
proceso tufting, la napa o tela no tejida es punzonada en el reverso del 
producto que se desea laminar y posteriormente se pasa a todos los otros 
procedimientos. 



Con referencia a la FIGURA 5, en ella se detalla la forma de como de 
un rollo 9 de producto textil insertado preparado 5 es cortado en lienzos 
adecuados y estos son volteados por su anverso para ser expuestos a la action 
de los aspersores que esparcen como elemento de protection 12 la nube de 
hidratante y o de repelente liquido sobre la cara del textil 7 que a partir de 
este momento esta listo para ser procesado 11 en conjunto con los otros 
elementos bajo la action de los rayos infrarrojos. 

En relacidn a la FIGURA 6, en ella podemos apreciar como el 
producto fundible 1 1 integrado por todos lo elementos ya detallados y es 
expuesto a la action de lo rayos infrarrojos 13 para logra la voluminizacion 
del textil y ia fusion controlada y modulada de las partes integrantes. 

En relacion a la FIGURA 7, podemos observar el proceso de 
lamination, de la espuma aislante 8 misma que se inserta en el proceso una 
vez que las laminas 5 y 6 ya se encuentra en piinto de fusion y son 
suceptibles de aglutinar las fibras de los lomos del tejido que conforma la 
cara del producto una vez insertada la lamina de espuma se baja el 
herramental de presion, moldeo y enfriamiento 



En relacion a la FIGURA 8, podemos observar el proceso de 
lamination, sellado de las fibras, termofusion presurizada y termo moldeo del 
producto ya en estado de fusion controlada y modulada en las partes deseadas 
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el proceso de laminacidn, desplazamiento de las masa, sellado de las fibras, 
moldeado y termofijacion de la estabilidad dimensional del producto se 
realiza mediante el uso de los herramentales frios la hembra 15 con camara 
de enfriamiento de aire y la hembra macho 18 y sistemas de aplicacion de 
aguas frias 16 , 19 . recirculadas por sus paredes internas se mantienen a baja 
temperatura todo sostenido en una placa presionadora hidrauiica que al 
accionar e impulsar la presion a los moldes herramentales mismos que al 
choque de las temperaturas y en una sola operation brindar las caracteristicas 
y procesos aludidos dando por resultado el producto materia de esta invention, 
el diseno de los altos y bajos relieves y contomos de la alfombras sera 
determinado por el uso final del producto que es en conjunto un producto 
Ecologico sin contamination alguna, creado de una sola resina o polimero que 
para su reciclamiento solo requerira de molienda y despues de molido pueda 
ser reutilizada al 1 00% toda su masa 

Siendo las anteriores descripciones la base y fiindamento de la presente 
invencion, los expertos de la materia podran variar algunas de los 
procedimientos descritos mas no podran apartarse del principio y espfritu de 
la presente invencion asi como de las reivindicaciones de la misma por lo 
que sin apartarme de este principio hago las siguientes 
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REIVINDFCACIONES 

t 

I- Se reclama y reivindica el procedimiento para la produccion y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caractenstica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofusion y laminadas todas por tennofusion a un perfi! termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su lamination a un perfil 
espumado aislante de ruidos y temperaturas del mismo polimero o resina y su 
producto resultante. 

2.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la produccion y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% reciclable con la 
caractenstica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de tennofusion y laminadas todas por termofusion a un perfil termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su lamination a un perfil 
espumado aislante todo esto sin la utilization de latex u otro tipo de resinas de 
acuerdo al la revindication uno y con la caractenstica de todos sus 
componentes son fusionados con control, anclados laminados y termoformados 
por medio de tennofusion bajo la action de rayos infrarrojos en una sola 
exposition con tiempo controlado. 



3.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la produccion y el producto 
resuitante consistente en una alfombra termomoldeble 100% reciclable con la 
caractenstica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada. 
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como las tibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofusion y laminadas todas por termofiisidn a un perfil termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su lamination a un perfil 
espumado aislante uno y dos con la caracteristica de que al laminarse y 
fiisionares todas las partes de la alfombra se termomoldea para ser terminado 
con o sin gravado y su producto resultante. 

4 Se reclama y reivindica el procedimiento para la production y ei producto 

* 

resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caracteristica de ser compuesto de resinas de un solo poh'mero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofusion y laminadas todas por termofiisidn a un perfil termoplastico 
tambien de! mismo poKmero o resina asi como su laminacion a un perfil 
espumado aislante de acuerdo a las reivindicaciones uno, dos y tres con la 
caracteristica de que en su contorno la momento de termomoldearse se le 
termoforma con una nervadura perimetral que delimita esteticamente su 
contorno 



5. Se reclama y reivindica el procedimiento para la producci6n y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caracteristica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofusion y laminadas todas por termofusion a un perfil termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su laminacion a un perfil 
espumado aislante de acuerdo con la reivindicadon uno, dos, tres y cuatro 
caracterizadas porque para preparar el producto textil a fin de Uevar acabo la 
termofusion de las fibras del anverso del mismo, tienen que comprender en el 
proceso tufting adherir por sobreposicion sencilla en el proceso de tejido 
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tufting una napa o pano de fibras no tejidas y que estas en d momenta de pasar 
bajo la accion de las agujas que insertan los hilos de la alfombra queda fijada e 
insertada al sustrato o base tufting, haciendo un solo producto que etitre los 
lomos de los hilos tufting lleva la napa de fibras no tejidas quedando asi ' 
preparada y lista para ser termofusionada 

6. Se reclama y reivindica el procedimiento para la production y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caracteristica de ser compuesto de iresinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofiision y laminadas todas por termofusion a un perfil termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su lamination a un perfil 
espumado aislante y su producto resultante de acuerdo con la revindication 
uno, dos, tres, y cuatro no limitados a la utilization de solo materiaJes de tejido 
tufting sino que tambien material de productos punzonados o no tejidos, 
caracterizados porque en el proceso de punzonado se adhiere por sobreposicion 
sencilla una napa o paflo de fibras no tejidas de muy bajo denier por filamento y 
que estas en el momento de pasar bajo la accion de las agujas que insertan las 
fibras del producto, tambien fijaran la napa o pafto de fibras no tejidas al 
sustrato o base primaria quedando la napa y el sustrato con la insertion de las 
fibras ya como alfombra punzonada preparada para ser procesada de acuerdo a 
los pasos diferentes del procedimiento reivindicado en los puntos uno, dos, tres, 
y cuatro. 

♦ t 

7.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la produccidn y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% reciclable con la 
caracteristica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofiision y laminadas todas por termofusion a un perfil termoplastico 
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' * 56 redama y rdvindica eI ProccdWento para la produce™ y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 1 00% reciclable con la 
caractenstica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que .0 integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termotusion y laminadas todas por t^ofusion a un perfi, termoplastico 
tamb,en del m ,smo polimero 0 resina asi como su laminacion a un perfil 
espumado aislante de acuerdo a las reivindicaciones 1.2.3,4.5.6,7 y 8 
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» • 

caracterizado el procedimiento seguidamente el textil con la sobreposicion de 
los perfiles de termoplastico de la misma resina iniciara su proceso controiado y 
modulado de calentamiento y fusion tanto de sus laminas y de la napa o park) de 
tejido no tejido, esto al pasar un radiador con modulation de rayos infrarrojos. 



10.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la produccion y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caracteristica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofiision y laminadas todas por termofiision a un perfil termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su laminacion a un perfil 
espumado aislante de acuerdo a las reivindicaciones 1,2,3,4,5,6,7,8, y 9 
caracterizado que seguidamente de la fusion tanto de sus laminas y de la napa o 

pafio de tejido no tejido entra en contacto la cara abuyonada del producto con 
un herramental hembra enfriado artificialmente a fin de auxiliar al 
humidificador a mantener esta parte sin sufrir alteration o deformation 



11.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la produccion y el producto 
resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caracteristica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 
como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
de termofiision y laminadas todas por termofiision a un perfil termoplastico 
tambien del mismo polimero o resina asi como su laminacion a un perfil 
espumado aislante de acuerdo a las reivindicacionesl,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 
caracterizado porque para en el momento en que las primeras laminas de resina 
Ilegan a su punto de fusion y cubren los lomos de las fibras que conforman la 
cara abuyonada textil de la alfombra, se inserte en el proceso una nueva lamina 
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esta espumada que servira de aislante de temperatura y niido a la alfombra 
termomoldeable. 



5 12.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la production y e! producto 

resultante consistente en una alfombra termomoldeble 100% readable con la 
caracteristica de ser compuesto de resinas de un solo polimero todas y cada 
una de las partes que lo integran tanto en las fibras de su cara textil abuyonada, 

i 

como las fibras de su sustrato primario y secundario ancladas todas por medio 
10 de termofusidn y laminadas todas por termofusion a un perfil termoplastico 

tambien del mismo polimero o resina asi como su lamination a un perfil 
espumado aislante de acuerdo a las reivindicacionesI,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 y 11 
caracterizado porque para laminar, anclar, gravar, termomoldear, termofijar su 
estabilidad dimensional se utiliza a aha presion dos dados herramentales frios 
15 uno superior y otro inferior con altos y bajos relieves y ambos herramentales 

tienen regulada su presion de compresion y temperatura de enfriamiento. 



13.- Se reclama y reivindica el procedimiento para la production y el 
20 producto resultante consistente en un tapete de piso 1 00% reciclable de 

acuerdo a las reivindicaciones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1 y J2 caracterizado porque 
el producto en el proceso de moldeado y gravado su cara es enfriada por 
medio de aire fKo inyectado . 

25 
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